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Nr.320l0\ 

Die Erfindung betrifft ein wasserkfebare, als wasserige Paste auftragbare Selbstklebemasse, did ine gute 
Anfafiklebrigkeit aufweist, bei Raumtemperatur permanent klebt,gegen KaltflieBen bestandig ist, eine ausge - 
z ichnete Alterungsbestandigkeit besitzt und die insbesondere zur Herstellung von auf den verschiedensten Ma- 
teria lien gut haftenden und van diesen dutch Anwendung von Wasser leicht wieder entfembaren Selbstklebeeti- 
5 ketten geeignet ist 

Gegenstande aus Glas, Porzellan, Metallen und Kunststoffen - lackiert oder unlackiert - sind in Warenhau- 
sern vielfach mit Auszeichnungsetiketten versehen, die so gut kleben, dafl sie nur unter groflen Schwierigkeiten 
wieder von dem Gegenstand entfernr werden konnen. Beim Versuch, das Etikett von dem daroit beklebten Ge- 
genstand abzuziehen, bleiben haufig Klebstoffreste auf dem Gegenstand zur tick, oder das Etikett selbst zerreiflt 
10 unter ZurQcklassung eines Teils auf der Unterlage, was jeweils einen groflen Aufwand zur Reinigung des Unter- 
grundes erforderlich macht. Daruber hinaus besteht beim Abzieben von derartigen Etiketten die Gefahr, dafl ein 
Teil der beklebten Unterlage an dem abgelasten Etikett haften bleibt. Letzter es ist insbesondere rfa pp der Fall, 
wenn der Untergrund aus einem empfindlicben und spaltbaren Material besteht. 

Anderseits sind in grofiem Umfange selbstklebende Auszeichnungsetiketten im Gebrauch, die zwar auf Ge- 
15 genstanden aus verschiedenartigem Material weniger stark haften als die zuvor beschriebenen Etiketten oder so- 
gar je nach Art des Materials nur eine geringe Haftung zeigen, dafiir aber auch umso leichter rflckstandslos von 
diesen wieder abgezogen werden kSnnen. Diese werden in Warenhausern und Selbstbedienungsiaden mittels be- 
sonders fur diesen Zweck entwickelterAuszeichungsgerate mit einem Preisaufdruck versehen und an dem zu be- 
klebenden Gegenstand angeklebt Urn zu vermeiden, dafi ein Kaufer in betrugerischer Absichteinauf einen teu- 
20 renGebrauchsgegenstand geklebtes Preisetikett gegen ein solches mit einer niedrigeren Preisangabe austauschen 
karm, sind derartige Etiketten, die Oberlicherweise mit einer wasserunloslichen Selbstklebemasse beschichtet 
sind, gewahnlich mit besonderen Schnittstanzungen in Form einer unterbrochenen Wellenlinie o. dgJU oder mit 
Schwachungsiinien oder -zonen. versehen. Diese fahren beim Versuch des Ablosens zu einem ZerreiBen des Eti- 
ketts. Zur Ausbildung solcher Schnittstanzungen oder Schwachungsiinien bzw. -zonen in jedem EinzeJetikett 
25 eines Etikettenbandes bedarf es aufwendiger zusatzlicher ArbeitsgSnge bei dessen Herstellung. 

Bei denbisher gebrauchlichen seibstkiebenden Auszeichnungsetiketten war es daher mit erheblichen Schwie- 
rigkeiten verbunden, einerseits eine gute Haftfaliigkeit auf Gegenstanden aus verschiedenartigem Material (uni- 
verselle Verwendbarkeit) und anderseits eine leichte WiederabJdslichkeit zu erzielen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine wasserlOsbare Selbstklebemasse zu entwicklen, mit der sich Auszeich- 
30 nungsetiketten herstellen Jassen, die neben einer ausgezeichneten permanenten Haftf ahigkeit auf Gegenstanden 
aus verschiedenartigem Material beim Versuch des Abziehens von dem beklebten Gegenstand unter Spaltung des 
Tragers zerreiflen, ohne dafl besondere Schnittstanzungen, Schwachungsiinien o. dgl. erforderlich sind, urii 
sich anderseits bei derBehandlung mit Wasser oder einer Waschmittellifeung nach kurzer EInweichzeit leieia vara 
Untergrund losen oder riickstandslos von diesem abgezogen werden kOnnen. 
35 Es wurde gefunden, dafi diese vorteilhafte Kombination von Eigenschaften dann erzielt wird, wenn Etiket- 
tenpapier oder ein anderes Tragermaterial, z. B. Gewebe, Kunststoff-FoUe, Vliesstoff, mit einer wasserlOsbaren 
Selbstklebemasse einer ganz bestimmten Zusammensetzung beschichtet wird. 

Gegenstand der Erfindung ist somit eine wasserldsbare, als wasserige faste auftragbare Selbstklebemasse, die 
dadurch gekennzeichnet ist, dafl sie aus einer Mischung von einer oder mehreren Acrylsaureester- Copolymer isat- 
40 Dispersionen, die ganz oder teilweise durch Polyvirryiather-Dispersionen ersetzt sein kfinnen, mit Polyvinyl- 
methy lather, einem Aikalisalz von Poryacrylsaure, folymethacrylsaure oder eines Copolymerisats aus Acryl- 
und Methacrylsaure, einem Monomerweichmacher und einem Emulgator besteht. 

Das Mengenverhaltnis der die Mischung bildenden Komponenten kann innerhalb weiter Grenzen variiert 
werden, die durch einfaches Ausprobieren leicht zu ermtteln sind. Dabei soil jedoch die Auswahl der Kompo- 
45 nenten unter dem Gesichtspunkt erfolgen, dafl die Selbstklebemasse beim Auftrag den Trager nicht durchfettet 
und nach demTrocknen eine Haftschicht von guter Klebkraft und guterDispergierbarkeit ergibt. 

Wenn auch im Einzelfalle nur eine einzige Acrylsaureester- Copolymerisat-Dispersion zur Herstellung der 
Mischung verwendet werden karm, so hat es sich bei der praktischen Ausfuhrung der Erfindung, insbesondere bei 
der Herstellung von Etiketten, als gtinstiger erwiesen, ein Gemisch aus zwei Dispersionen von Acrylsaureester- 
50 Copolymerisaten mit unterschiedlichen Eigenschaften zu verwenden, wobei das eine aus einem unvemetzten 
Acrylsaureester- Copofymerisat und das andere aus einem entsprechenden, durch Zinkacetatvemetzt nGbpoly- 
merisat besteht. 

Vorzugsweise soli die Mischung, jeweils bezogen auf 100 Gew. -Teile Feststoffgehalt der Mischung (Summe 
der Feststoffmengen der Komponenten) 

55 25 bis 35 Gew. -Teile eines vernetzten Acryisaureester-Copojymerisats, 

10 bis 20 Gew. -Teile eines unvemetzten Acrylsaureester- Coporymerisats, 
10 bis 20 Gew. -Teile Polyvinylrnetby lather, 

10 bis 20 Gew. -Telle Aikalisalz von rolyacrylsaure, Porymethacrylsaure oder 

eines Copolymerisats aus Acryl- und Methacrylsaure, 
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10 bis 20 Gew. -Teile Monomerweichmacher und 
10 bis 15 Gew. -Teile Emulgiermittel 

enthalten. Dabeibetragt die Gesamtmenge der Acrylsaureester- C pofymerisat- Komponente 35 bis 55 Gew.- Tei- 
le, bezogen auf 100 Gew. -Teile Feststoff der Gesamtmischung. 
5 in der erfindungsgemafien Kl bstorrmischung dient das schwacher klebende vernetzte Acrylsaureester- Co- 
- porymerisat als Geriistsubstanz und verleiht der Klebmasse auBerdem eine gute Scherfestigkeit (scherfeste Kom- 
pooente), und das unvemetzte Acrylsaureester- Co porymerisat, das als solches eine gute Selbstklebemasse er- 
gibt, verleiht der Klebemasse die gute Anf aBklebrigkeit und die starke pennanente Klebrigkeit an Gegenstanden 
. nntenchiedUcher Art (stark klebende Komponente). 

10 Vorzugsweise sollen die inDispersionsform vorliegende Acrylsaureester- Coporymerisate aus solcben Copoxy- 
mcrisatcn besteben, die durch Polymerisation vonbc^nAnteilen2-Atlylhexylacrylat odexBirtylacrylat mit ge- 
ringen AnteiJen Acrylsaure, Methacrylsaure, Acrylnitril, Vinylacetat, 2- Atiylhexylinaleinat und/oder Diatbyl- 
mivtnit bcrgestellt wurden. Dabei haben sich Coporymerisate aus bohenAnteilen 2- Athy Ihexy lacry lat oderBu- 
tylacryUt mit geringen Anteilen Acrylsaure in unvemetzter Form in Kombination mit dem gleichen Copory- 

15 meruit In der xnitZinkacetat vemetztenForm eingesetzt, fur den vorstehenden Zweck als besonders vorteilhaft 
erwtocn. AUgemein kOnnen insbesondere Coporymerisate aus etwa 80 bis 90 Gew. -?o Acrylsaureester mit 4 bis 
12 KohleratorTatomen im Alkobolrest mit 10 bis 20 Gew; Acrylsaure, Methacrylsaure, Acrylnitril, Vinylace- 
tat, 2- Athy lbexy fcnaleinat und/oder DiMtrrylmaleinat, die als solche Selbstklebeeigenschaften aufweisen, in 
F nn flner wasserigen Dispersionen verwendet werden. Bei den beschriebenen erfindungsgemafl verwendbaren 

20 Aoy Mn rer s te r* Copoiyinerisaten bandelt es sich um bekannte, im Handel erhaitlicbe Produkte, die zudem nach 
bekannten Polymer isatiocsverfahr en leicbt hergestellt werden kQ nne . r u 

Ah Poryviiryiather-Dispersionen, die die Acrylsaureester- Qjrwrymerisat-Dispersionen in der Klebstoffmi- 
scbung gang oder teilweise ersetzen kSnnen, wobei die gleiche vorteilbafte Kombination wertvoller Eigenschaf- 
t n erzieU wird, haben sich wasserige Dispersionen von wasserunl5slichen Polymer isaten des Virrylisobutyiathers 

25 und des Virry la thy lathers als besonders geeignet erwiesen. Hiebei handelt es sich um bekannte, im Handel in 
jeweils verschiedenen Viskositatsbereichen und mit einem Feststoffgehalt von etwa 50 bis 5ffJo erhairliche Pro- 
dukte, die zudem nach bekannten Poxymerisaticnsverfahren leicbt hergestellt werden kBnnen. Diese Pblyvinyl- 
ather-Dispersionen aus wasserunlcslichen Polyvirryiathex-Typen, die die Aery IsSureester- Coporymerisat- Disper- 
sionen in der Klebstoffmischung vorzugsweise irmerhalb der fur diese Komponente angegebenen, auf den Fest- 

30 stoffgehalt der Mischungen bezogenen Mengenbereiche ersetzen kOnnen, unterscheiden sich wesentlich von dem 
in der Klebstoffmischung ebenfalls als Bestandteil der Mischung vorliegenden wasseriaslichen Poryviny lmethyl- 
ather. 

Als Alkalisalze von Poryacrylsaure, Polymethacrylsaure oder eines Copotymerisats aus Acryl- und Metha- 
crylsaure, die samtlich wasserlfislich sind und in der erf indungsgernaBen Klebstoffmischung als Gerilstsubstanz die- 

35nen, werden das rfetrium-Ammoniumsalz eines Coporymerisats aus Acryl- und Methacrylsaure (z.B. Handels- 
produkt "Silkoplex l n , Rohm GmbH, Darmstadt) und das Natrium-Ammoniumsalz von Poryacrylsaure bevor- 
zugt. Daneben konnen auch die Natrium-, Kalium- oder Ammoniumsalze der genannten Polymerisate und Co- 
porymerisate eingesetzt werden. 

Als Polyvirry Imethy lather sind fOrdie erfindungsgernafle Klebstoffmischung wasserlSsliche Typen von weich- 

40 harzahnlicher Konsistenz geeignet, insbesondere solche mit einem K- Wert von etwa 40 (z.B. Hand els produkt 
"Lutonal M 40", BASF). Der Poryviny lmettry lather dient in der KlebstorTmischung als Klebrig- und Weich- 
macher. 

Als Monomerweichmacher sind fliissige Weichmacher von Oliger Konsistenz, insbesondere solche auf Phtha- 
latbasis (z. B. Dioctylphthalat, Dimethylgrykolphthalat) geeignet. 

45 Der der errlndungsgemafien Klebstoffmischung zugesetzte Emulgator dient der Redispergierbarkeit der Ac- 
rylsaureester- Coporymerisat- und/oder Poryvirryiather-Dispersionen. Er bewirkt, daB sich die auf einem Tra- 
ger aufgebrachte SelbstklebescMcht in Wasser teilweise lost, teilweise quillt und sich dann kolloid last. Geeig- 
net fur diesen Zweck sind insbesondere nichtionogene Emulgier- und Stabilisierungsmittel, wie Fettsaure ester 
mehrwertiger Alkohole, athcaylierte Phenole, Poryviny lalkohole und vor allem aromatische Porygrykoiather. 

50 Folgende Beispiele eriautem denAufbau der wasserlosbaren Selbstklebemasse gemafl der Erfindung, die sich 
durch die Kombination wertvoller Eigenschaften vorteilhaft von anderen bekannten wasseriaslichen oder wasser- 
losbaren Selbstklebemassen unterscheidet, und deren Verwendbarkeit: 
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Beispiel 1 Beispiel 2 

Gew. -Teile Gew, - Teile 

(fest) (fest) 

Acrylatdispersion (C polymerisat aus Acrylsaurebutylester 
5 und Acrylsaure, vernetzt mit Zinkacetat) (Viskositat der 
etwa 50<7*igen wasserigen Dispersion bei 25°C :1,1P) 30 30 

Acrylatdispersion (Copolymerisat aus Aciylsaurebutylester 
und Acrylsaure) (Viskositat der etwa 50%igen wasserigen 

Dispersion bei 250C ; 1, 1 Q 20 ,.0 

10 Fo^iiylmethyiatfcer (K-Wert: etwa 40) ("Atonal M40*\ 

BASF) 20 15 

Natrium -A mmoniumsalz eines Copolymerisats aus Acryl- 

und Merhacrylsaure ("Silkoplex 1", Rohm GrnbH) 10 20 

Monomerweichmacher Pioctylphthalat) 10 15 

15 Nichtionischei Emulgator (aromat- Polygrykolather) 

CEnmfcrin-VT. Bayer) 10 10 

Die einzelnen Bestandteile werden in einem geeigneten Riihrkessel unter Verwendung eines Rilhrwerks in be- 
liebiger Keihenfolge durch langsames Einrflhren miteinander vermischt, waaohneSchwierigkeirendurchilahrbar 
ist Lediglicb das Einrubren des Emulgators ist zur Vermeidung der Schaumbildung und von Lufteinscblussen nit 

20 Vorsicbt und besonders langsam durchzufiihren. 

Die erhaltene pastenfBnnige Selbstidebemasse, die zweckmaBig durch entsprechende Verdtinnung nir- Par- 
ser auf eine Konzentration (FeststotTgehalt) von etva 40 bis BQfJo einzustellen ist, wird zur Herstellunj »■ -~ v 
ketten mittels ublicher Auftragsvorrichtungen. z.B. durch Walzenauftrag in Verbindung mit ezsiv % 
durchBalkenstrich-Auftrag, in einer solchen Sctochtstarke auf Etikettenpapier aufgetragen, da/? rcc 

25 -Hen bei 100 bis 150QC in einem stufenweise beheizbaren Trockenkanal eine Auftragsmenge vou . 

50 g/m* erzielt vird. Am Ende des Trockenkanals wird die getrocknete Selbstklebescbicht mit silikor .'i^aexn 
Trennpapier eingedeckt. GemaB einer weiterenAusfUhnmgsart kann man die Selbstklebemasse auch auf ein ein- 
seitig silikonisiertesPergaminpapier (Trennpapier) in gleicher ScMchtstSrke auftragen und am Ende des Trocken- 
kanals auf die Selbstklebeschicht das Etikettenpapier kaschieren CTransfer- Verfabren). Das so erhaltene Etiket- 

30 tenvormaterial kann dann in ublicher Weise in der Stanzerei durch zwei hintereinander angeordnete getrennte 
Schneidvorrichtungen inlangs- und Querrichtung unter Ausbildung der Einzeletiketten in der Weise zugeschnit- 
ten werden, dafi jeweils die Papierschicbt und die darunterliegende Haftschicht durchschnitten wird, das sili- 
konisierte Trennpapier dagegen nicbt. Letzteres dient alsTrager (Abdeckung) fur die mit ihr zunachst noch ver- 
bunden bleibenden S elbstkleb eetiketten bis zu deren Gebrauch, 

35 Die sofcergesteUtenSelbstklebeetiketten zeigen eine gute AnfaBklebrigkeit, haften auf Gegenstandex? aus 
Glas, Porzellan, Hblz, Metallen, verschiedenartigen Kunststoffen, Karton u,dgL ausgezeichnet,zerrei^?Ti 
beim Versuch des Abzxehens von dem Gegenstand unter Spaltung des Tragermaterials (Verhinderung des Aus- 
tausches zu Betrugszwecken), obne daB biezu das Einzeletikett besonders vorbebandelt werden muB (keine 
Scbnittstanzungexi,Anbringung von Schwacbungslinien oder -zonen o.dgL erforderlich), und lessen z%ch durch 

40 Behandlung mit Wasser oder einer Waschmittellbsung nach kurzer Einweichzeit (etwa 2 bis 5 man) leii&s ruck- 
standslos vom Gegenstand abziehen oder lasen sich selbst vom Untergcund ab. 

Die Verwendbarkeitder erfindungsgemSfien wasserldsbarenSelbstklebemasse ist nicht auf die Herstellutig der 
Ublichen Etiketten bescbrankt. So konnen beispielsweise wasser losliche: Etiketten oder Klebebander dad archer - 
balten werden, daB wasserlosliches Papier, eine wasserlosliche Folie oder eine wasserlosliche VHesstoffbahn 

45 mit der wasserlosbaren Selbstklebemasse beschichtet wird, Hiebei ist es zur Vermeidung des Durcbfettens des 
Tragermaterials jedoch zumeist erforderlich, das Material vor dem Auftrag der wasserlosbaren Selbstklebemas- 
se mit einem wasserlOslichen Vorstrich (Grundierung) aus Polyvinylalkohol und/oder athoxyliertem Polyvinyl- 
alkohol zu versehen. Auch durch Wasserbebandlung leicht entfernbareAbdeckbander aus Papier (z.B. Krepp- Pa- 
pier), die insbesondere bei der Verschickung und dem Transport von sanitarenAnlagen (Badewannen, Tftaschbek- 

50 ken usw.) zur Verhinderung von Beschadigungen verwendet werden,. lassen sich ebenfalls vort ilhaft unter Ver- 
w ndung der erfindungsgem£ften wasserlosbaren Selbstklebemasse herstellen. 

WeitereZusammensetzungen der wasserlosbar n Selbstklebemasse gema/S derErfindung sind aus den folgen- 
d n Beispi len ersicbtlich: 
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10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



Beispiel 3: 

Acrylat dispersion(Coporymerisat axis 45$ 2-AibyIhexyl- 
acrylat, 457° Butylacrylat, 3$ Vinylacetat und 7fc Acryl- 
saure, mlt Zlnkac tat vemetzt) 

Acrylatdispersion (Coporymerisat aus 43ft 2-Athylhexyl- 
acrylat, 45ft Butylacrylat, 3^ Vinylacetat und 7fr Aciyl- 
saure, unvemetst) 

Potyvinylme%12thcr (K-Wert: etwa 40 fLutonal M40 w , 
BASF) 

Natrium- Ammoniums alz eines Copolymerisats aus Acryl- 
und Metnacrylsaure ("Silkoplex 1", Rohm GmbH) 

Monomerweichmacher auf Phma3saurebasis ("Palatinol O", 
BASF) 

Nichtionischer Emulator (NonylphenolpolygrykolaTIier) 
f Aikopal N-llO", Farbwerke Hoecbst) 

Beispiel 4: 

Acrylatdispersion (Coporymerisat aus 80ft 2-AtbyIbexyl- 
acrylat, 8fy Butylacrylat, &fa Metfcacrylstoemeilrylester, 
5% Vinylacetat, 2#> Acrylsaure mit Zinkacetat vemetzt) 

Acrylatdispersion' CCopolymerisat aus 80^o 2-Athylhexyl- 
acrylat, 8% Butylacrylat, 57o Metbacrylsauremethylester, 
5?o Vinylacetat, 2ft Acrylsaure, unvemetst) 

Pofyvmylmemyl^ther (K-Wert; etwa 40) ( w LutonalM40 t, i 
BASF) 

Natriiiri^Ammoniumsalz eines Copolymerisats aus Acryl- 
und Methacrylsaure CSilkoplex l w , Rdbm GmbH) 

Monomerweicbmacber pimethylglykolphthalat) 

Nichtioniscber Emulgator (aromat, Polygrykoiather) 
("Emulvin-W ,, t Farbenfabtik Bayer AG) 

Beispiel 5 : 

Acrylatdispersion (Coporymerisat aus 457© 2-Athylhexyl- 
acrylat, 45ft Butylacrylat, 3<ft Vinylacetat und Tfc Ac- 
rylsaure, mit Zinkacetat vemetzt) 

Polyvir^lisoburylather-Dispersion (etwa 5Sftige wasserige 
Dispersion, Viskositat bei 250C: 800 bis 2500 cP (gemes- 
sen im Epprecbt-Viskosimeter Typ STV, C HI) 
("Lutonal I 60 D w , BASF) 

Polyvinylmethylather (K-Wert: etwa 40) ( w L^tonalM40 ,, , 
BASF) 

Natrium- Ammoniumsalz eines Copolymerisats aus Acryl- 
und Methacrylsaure ("Silkoplex l", Rohm Gmbrl) 

Monomerweicbmacber auf Phthals3urebasis ("Palatinol O n , 
BASF) 

Nichtioniscber Emulgator (Nonylphenolpotygfykolather) 
TArkopal N - 110", Farbwerke Hoecbst) 

Antioxydationsmittel piaxydipbeirylmethanderrvat) 
(Alterungsschutzmittel "ZKF*, Farbenfabriken Bayer AG) 



Gew.-Teile (fest) 



30 



20 



20 



10 



10 



10 



30 



20 

20 

10 
10 

10 



30 



20 



19 



10 



10 



10 
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Beispiel 6: Gew.-Teile (fesQ 

Polyviiylisobuty lather-Dispersion (etwa 55ftige 
wasserige Dispersion, Viskositat bei 25°C: 800 bis 2500 cP 
(gernessen im Epprecbt-Viskosimeter Typ STV, C m) 
5 ("Lutonal 1 60 D", BASF) 29 

Polyvirr/lisobuty lather-Dispersion (etwa 55 £ Jfcige 

wasserig Dispersion, Viskositat bei 25°C:i5O0 bis 3500 cP 

(gernessen im Epprecbt-Viskosimeter Typ STV, C m) 

fLutonal I 65 D", BASF) 20 

10 Polyvinylmetnylather (K-Wert: etwa 40) 

fliitonal M 40", BASF) 20 

Natrium- Ammoxiimnsalz eines Copolymer isats aus Acryl- 

und Methacrylsaure ("Sflkoplex 1°, R5bm GmbH) 10 

Monomerweichmacher (D imethy Igly kolphthalat) 10 

15 Nichtionischer Emulgator (arornat. Poxygtykolather) 

( ,, Emulyin-W% Farbenfabriken Bayer AG) 10 

Antloxyoationsmlttel piaxy diphenylmetnanderivat) 

(Alrerungssctiutzmittel W ZKF*, Farbenfabriken Bayer AG) l 

Auchdie gemafi deuBeispielen 3 , 4, 5 and 6 erhaltlicaea wasserlosbarenSelbstklebernassen zeigen dieglei- 
20 che vorteilhafte Kornbinarf on wextvoller Eigenschaften (gute Aii£aJ3klebrigkert, aosgezeichnete permanente Haft- 
fahigkeit auf Oberflachen aus verschiedenartLgem Material, Bestandigkeit gegen Kaltfliefien und Aliening, leich- 
te Losbarke it in Wasser und wasserigen Zubereitungen) wie die in den Beispielen 1 und 2 beschriebenen Zu- 
sammensetzungen* Sie lassen sich fiir die gleichen, dort beschriebenen Verwendungszwecke einsetzen. 

PATENTANSPRUCHE: 

1. Wasserlflsbare, als wasserige Paste auftragbare Selbstklebemasse, dadurch gekennzeichnet, dafi 
25 sie aus einer Mischung von einer Oder mehreren Acrylsaureester- Copolymer isat-Dispersionen mit Polyvinylmethyl- 

ather, einem Alkalisalz von Poxyacry Isaure, Poly metha cry Isaure oder eines Copolymer isats aus Aery 1- und Meth- 
acrylsaure, einem Monomerweicbmacber und einem Emulgator besteht, 

2. Selbstklebemasse nachAnspruch l, dadurch gekennzeichnet, dafl die Acrylsaureester-Copoly- 
merisat- Komponente ein Gemisch aus zwei Dispersionen ist, wovoa die eine ein unvemetztes Acrylsaureester- 

30 Copolymer isat und die and ere ein entsprechendes, durchZinkacetat vemetztes Copolymerisat entbalt* 

3. Selbstklebemasse nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daC die Mischung,. bezogen auf 
100 Gewichtsteile Feststoff, 

25 bis 35 Gew. -Tefle eines vernetzten Acrylsaureester- Copory merisats (scherf este KomponenteV 

10 bis 20 Gew.-Teile eines unveraetzten Acrylsaureester- Copolymer isats (stark klebende Kom- 

35 ponente), 

10 bis 20 Gew,- Telle Polyvinylmethy lather, 

10 bis 20 Gew # - Telle Alkalisalz von Polyacrylsaure, Polymetbacrylsaure oder eines Copoly- 
merisats aus Acryl- und Methacrylsaure, 

10 bis 20 Gew.-Teile Monomerwelchmacher und 

40 10 bis 15 Gew, -Telle Emulgiermittel 

enthait, 

4. Selbstklebemasse nach einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafl die Acryl- 
saureester- Copolymerisat-Dispersionen Im wesentlichen oder ausschlieSlich solche Acrylsaureester- Copolymeri- 
sate enthalten, die durch Polymerisation von hohen Anteilen 2- Athylhexylacrylat oder Butylacrylat mit gerin- 

45 gen Anteilen Acrylsaure o, dgL erhSltlich sind. 

5. Abanderang der Selbstklebemasse nach einem der AnsprUche l bis 4, dadurch gekennzeichnet , 
dafl die Acrylsaureester- COpolymerisat-Dispersion bzw. -Dispersionen ganz oder teilweise durch Poiyvinylather- 
Dispersionen ersetzt sind. 

6 # Selbstklebemasse durch Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daft die Polyvinylather-Disper- 
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sionen aus wasserigen Dispersionen von wasseruniaslichen Polymerisaten des Viiyliscbutylatheis und/oder des 
VirrylSthyiathers besteheo. 
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